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Abstract of corresponding document: DE3908803 

A process for reducing the residual monomer content of diallyl ammonium salt polymers obtainable in the 
form of finely divided bead polymers by the reversed suspension polymerisation method by treating the 
bead polymers with a solvent, in which the polymers are virtually insoluble but in which the residual 
monomers dissolve readily, and isolating the bead polymers. 
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A process for reducing the residual monomer content of diallyl ammonium salt polymers obtainable in the 
form of finely divided bead polymers by the reversed suspension polymerisation method by treating the 
bead polymers with a solvent, in which the polymers are virtually insoluble but in which the residual 
monomers dissolve readily, and isolating the bead polymers. 
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(3) Verfahren zur Reduzierung des Restmonomergehalts von Diallylammoniumsalz-Polymerisaten 



Verfahren zur Reduzierung des Restmonomergehalts von 
Diallylammoniumsalz-Polymerisaten. die nach dem Verfah- 
ren der umgekehrten Suspensionspolymerisation in Form 
feinteiliger Perlpolymerisate erhaltlich sind, durch Behand- 
lung der Perlpolymerisate mit einem Losemittel, in dem die 
Polymerisate praktisch nicht loslich sind und in dem sich die 
Restmonomeren gut losen, und Isolieren der Perlpolymerisa- 
te. 
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Beschreibung 

.undei„eErh6hu„g de S MolekuIargewSer Po^ be ' der Polymerisation 

cheTe*y.en^^^ Po.ymerisaten aus wasserlos.i- 

Losung d'er Monome'ren S^^^^ ! n ^Brigen 

und Schutzkolloiden bekannt Als wasserlosliche ethvl,.„;~K 8 » V ege " wart von P°lymensauonsinitiatoren 

beobachtet, wenn man eine °wairi« ^tenVriSSS? "es Polymeren e.n. D.eser Effekt wird auch dann 
ver $UC ht,da S getrocknete puW.S^i^P^uKi. 2^!? ,enS,ltS ^ T Trocknun S eindampft und dann 
diesem Fall quill, das (SlyJffivt™ JSrfc^ genannten Uisemitteln zu behandeln. Auch in 

tion oder auch nach einer Laeerune der Perlnnlum^™? ? i 8 ^ • AnschluB an die Polymerisa- 

40 haben beispielsweise SilS^^S^^ ^ Gee, «" ete D^Xy'^^niumverbindungen 
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60 weise n - m -» 2, r r b«"»« *.anien von i dis 2, vorzugs- 
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Dihydrogenphosphation steht, n und m ganze Zahlen von i bis 2. 
^N-Methyl. N -Ethyl, vorzugsweise fur ein SauerstofTatom oder eine ^CHj-Gruppe. und 

o^efl^n A?kv.rc j s e t W dt t^^tV ^ ^™ f ' * 6 Kohlenstoffatomen und R 5 und R« H 
weise .bi S S Ko y h,ens^ 
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mens... dieser An tabSK 1 bis £?G™ * £ rin^v !■ ' ?"! L Mea >f°7l"«"- Copoly- 

ajJeeB^emms^^ 0,01 bis 2 Gew f 1^7" 

Bildung einer Suspension in einer inenen hydroXb^ 
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a) ^ bis 1 00 Gew..o/ 0 monovinylaromatischen Monomeren 

c) 0 bis 20 Gew,% anderen monoethylenisch ungesattigten Monomeren, 

einweSgl^ UB ? bder Me ^acrylsaurees«er von I bis 20 C-Atome enthaltenden 

^^^iSi^^SSS UngeSa,tigten Carbonsauren mi, 3 bis 6 C-A.cnen. Ma.einsaureanh- 
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Alkoholi! GeW " % Acr y lsauremonoester ™«odtr Methacrylsauremonoester von mindestens 2-wenigen 
4) 0 bis 1 5 Gew.-% monovinylaromatischen Monomeren und 

, £ T p ame " e LBse ™««'*«rlpo«yn.eri«t betrag. 1 : 1 bis 100 : 1. bevo^ugT? bTs \ Verhaltn,S . 

Ken, z.B. zwischen 0 und 1 00, vorzugsweise zwischen 20 und 50°C betragen ocrc.cn scnwan 

II fe^nt «H e ^ n p dU, | gSgema0e B L eh ? ndlun g der Perlformigen Polymerisate der Verbindungen der Formel I und 
dale i25££2S : t ^ nomer 8 ehal « de " Perlf6rmigen Polymerisaten auf etwa 0 ; 02 abzusenken Die 

r.n ! Pr ° zen,an « abe n den Be.spielen sind Gewichtsprozent Die K-Werte wurden nach H Fi^n.^h^ 
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lOOppm. 

Beispiele 1 bis 6 



tsSjew'^ hatten einen mi »'^en Teilchendurchmesser von 



Tabelle 1 



B,p. K-Wer, [„]>) vorder Behandlung nach der Behand.ung 

FG') DADMAC 4 ) FG 3 ) DADMAC 

. % % % % 
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0,17 


0,94 


103 


0,93 


2,44 


111 


1,70 


2,79 


125 


1,80 


3,24 


131 


2,00 


3,61 


131 ' 


2,00 


3,61 



f3.4 5,1 82,7 0 .08 

87.8 5,9 87,1 0 ,03 

• 2,7 90,7 < 0 ,02 

l°>° 5,4 89,5 < 0 ,02 
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) Gewichtsmitte! in g/mol (bestimmt durch Lichtstreuungl 
2 Grenzviskositat in dl/g in 5-gew.-o/ 0 j ge r Kochsalzldsung bei 25° C 
^) Feststoffgehalt des Polymerisates in Gew.-%. 
^% DADMAC bezogen auf einen Feststoffgehalt von 100 Gew -% 
DADMAC - Diallyldimethylammoniumchlorid. 

Vergleichsbeispiel 1 
Vergleichsbeispiel 2 ■« 

ass-*- ^ r 

Patentanspruche 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet. daB man E.hanol als Losemit.el einsetzt: 
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